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Foreliggande uppfinning hanfdr sig till en material som kan fungera som fastyta for 
handelen i ett kardborresystem, till ett forfarande for framstallning av detta material 
samt till ett absorberande alster, s&som en bl&ja, dar matenalet anvandes som 
fhstorgan. 

I t ex absorberande alster, sasom blojor och inkontinensskydd, anvandes ofta 
fastorgan av typen kardborresystem for att hall a fast alstret pa anvandaren. Dessa 
fastorgan bestar av en han- och en hondel, dar den forsta ar uppbyggd av hakar och 
den senare av oglor. Dessa tvfi delar kan fJistas mot varandra och darefter losgGras 
frin varandra. 



Fastorganen bestar av oglor resp hakar bildade pa ena sidan av ett fiberband som ar 
bundet till en bandformig bSrare. B&raren fir ISmpligen sj&lvhAftandc pa motsatt yta 
sa att bandet latt kan fastas pa ett alster. 

20 

Den beskrivna tv&skiktsuppbyggnaden med en barare ar nodvandig for att 
fastorganet skall bli tillrackligt starkt och kunna f&stas p& en absorption skropp, t ex 
genom limning. 

25 Kanda bandformiga Sglematerial bildas t ex genom att ett fiberflor med 6glor limmas 
p& en b&rarbana, genom att oglor fran ett fiberflor genom nalning dras genom en 
bararbana eller genom att ett fiberflor med oglor, dfir fibrerna omfattar varmsmalt- 
bara fibrer, smaltes pa ena ytan sa att en sammanh&ngande bararyta bildas. Sadana 
material finns beskrivna i exempelvis EP-A2-0780505, WO96/048 12, WO95/33390, 

30 WO92/20251, US-A-3694867, EP-A2-0258015, W095/1711 1 och EP-A1-0765616. 
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Nackdelen med dessa fastorgan ar att laminatuppbyggnaden cj ar kostnadseffektiv, 
bade pga materialatgangen och pga an flera fbrfarandesteg erfordras Dessutom kan 
fastorganet bb onodigt stelt och darfbr obekvamt, eventuellt aven fororsaka skavsar. 
5 Hittillsvarande fastorgan av denna typ haj emellertid alltid erfordrat en barare for att 
kunna anvandas och apphceras pa ett absorberande alster av typen bloja cllcr 
inkontinensskydd och for att halla ihop tillrackligt vaJ sa att oglor ej lossar fran 
materialet da en kardborre fastes darvid och darefter losgores for an pa nytt kunna 
sattas fast pa samma eller annan plats pa fastoiganet. 

10 

Andamalet med fdreliggande uppfinning ar att astadkomma ett billigare och 
smidigare fastorgan, vilket material samtidigt ar tillrackligt stabilt for att kunna 
utnyttjas som hondel til] handelen i ett kardborresystem. 

1 5 Detta astadkommes enligt uppfinningen genom ett fastorgan bestiende av en 

fiberduk av en kardat flor av funktionella polymerfibrer och bindefibrer som binds 
mekaniskt medelst nalning. Ytterligare bindning sker genom delvis smalming av 
bindefibrerna. Pa detta satt erhalles ett relarivt tfitt material, som har tillrackligt 
bppen struktur for att en kardborre, dvs handelen till ett kardborresystem, skall 
20 kunna fasta darvid. Dessutom ar foreliggande fastorgan tillrackligt stabilt for att 
fibrerna ej skall slitas loss fran ytan da kardborren lossas darifran. Vidare ar det 
tillrackligt stabilt for att en kardborre skall kunna fastas darcmot, lossas fran 
fastorganet och flyttas till en nytt lage pa fastorganet. 

. 25 Foreliggande fiberduk kan saledes anvandas i stallet for den vanligen oglcforsedda 
hondelen i ett kardborresystem. Fiberduken uppvisar emellertid inga oglor. Daremot 
ar fastytan nagot knottrig. 

Lamphgen bestir den kardade fiberblandningen av 10-25 % bindefibrer och 75-90 % 
30 funktionella fibrer. Dc funktionella fibrerna bestir foretradesvis av en blandmng av 
tva eller flera fibertyper, lampligen 40-60 % av en typ och 60-40 % av en annan typ 
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av fibrer. De funktionella fibrem* ar antingen kmsade (crimped) enkomponentfibrer 
eller spiraliserade tva- eller flerkomponentfibrer av sida-vid-sida-typ. En blandning 
av flera typcr av krusade fibrer, av kmsade och spiraliserade fibrer eller av flera 
typer av spiraliserade fibrer kan anvandas. De spiraliserade fibrema kan vara 
5 fardigspiraliserade vid bildning av fiberblandningen som skall kardas och nalas. Det 
ar aven mojligt art anvanda flerkomponentfibrer av typen sida-vid-sida som 
spiraliseras under framstallning av fastorganet, lampligcn vid varmningcn for delvis 
smalming av bindefibrema. 



0 



Det ar mojligt att anvanda olika polymermaterial i fibrema i foreliggande fastorgan. 
Polyesterfibrer och polypropenfibrer foredrages. I bi- eller flerkomponentfibrema 
kan anvandas tva typer av polyester med olika smalt- resp. utvidgningskoefficient 
eller tex polyester som en komponent och ett annat polymermaterial som andra 
komponent, tex polypropen. Bindefibrema kan tex utgtfras av bikomponentfibrer av 
polypropen och polyeten. 

Vid astadkornmande av fastorganet enligt uppfinningen ar det mojligt att anvanda 
olika typer av funktionella polyesterfibrer med varierande langd, tjocklek, osv. 
Lamplig tjocklek ar for de fiinktionella fibrema 1-6 dn, speciellt 1,5-6 dn. Vid 
anvandning av endast en typ av fibrer, sasom en ryp av polyesterfibrer, kan 
lampligen tva grovlekar av denna fiber blandas. Lamplig fiberlangd fir bade 
bindefibrer och funktionella fibrer ar 30-80 mm, fbretradesvis 40-70 mm och 
speciellt da ca 60 mm. 



Dessutom kan spiralformade fibrer blandas in for att skapa ytstrukiur. 

Polyesterfiberduken enligt uppfinningen kan anvandas direkt som fastorgan och 
limmas direkt pa en bloja t ex, man nagon mellanliggande barare. 

Enligt en foredragen utforingsform av uppfinningen omfattar polyesterfiberduken 
spiralformade fibrer. De spiralformade fibrema som kan anvandas i foreliggande 
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fastorgan ax lampligen av samma typ sombcskrivcs i SE 9604833-5. Dessa fibrer 
utgdres av varmekrympta, spiral iserade, clastiska termoplastiska 
flcrkomponcntfibrcr, foretradesvis bikomponentfibrer. Komponentema i fibrema ax 
lampligen anordnade sida-vid-sida. Vid varmebehandling av fibrema krymper de 
olika komponentema olika mycket och darigenom bildas den spiraliserade fibern. 

Materialet enligt uppfinningen kan bindas sarnman ytterligare med hjalp av 
kalandrering, dvs med hjaJp av tryck och varme. Speciellt anvandes slatkalandiering 
av ena sidan. 

I det foljande beskrives fiberduken enligt uppfinningen narmare med hanvisning till 

specieUa utlbringsfonner och till bifogade ritningar, dar 

Fig. 1-7 schematiskt visar olika steg vid provning av ett kardborresystems 

fastformaga, 

Fig. 8 visar en schematisk vy uppifran av en bloja dar fdreliggande fiberduk utnyttjas 
som tape landing zone system och 

Fig. 9 och 1 0 visar delarna i en bloja eller inkontinensskydd med utbytbar 
absorptionsdel. 

Vid framstallning av filstorganet enligt uppfinningen bildas fbrst ett flor av 
bindefibrer och funktionella fibrer. Dessa bindes darefter mekaniskt, lampligen 
genom naming, tills ett relativt tatt material erhalles, som har tillrackligt oppen 
srrukrur for art handelen till en kardborresystem skall kunna fasta darvid och som ar 
tillrackligt stabilt for art ej aUtf6r mycket fibrer skall lossa fran fastorganet da 
kardborren lossas darifran. Vid nalningen erhaller materialet en nagot knottrig yta, 
som fungeiar som fastyta. Materialet ar da vasentligen liksidigt. Materialet 
uppvarmes darefter for art bindefibrema skall smalta delvis och halla sarnman 
fastorganet. Vid denna uppvarmning spiraliseras samridigt evenruella ingaende 
flerkomponentfibrer av typen sida-vid-sida Da fibrema spiraliseras sker samtidigt en 
viss krympning av det nalade floret och knottrigheten pa ytan dkar Darefter 
slatkalandreras lampligen materialets ena sida. Den erhallna slata sidan kan lattare 
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Hmmas vid e« als.er Denna s.a.k.lar.drering sk.ll ej sammanblandas med d. n 
vannsmatamg f 6r m bilda e„ biraryta som beskrivcs i tex EP-A1-0 780 505. 

Nalmngsgraden mis* provas fram genom provning av de, framstsllda materiale. 
Foru.om en subjektiv bedomning av matenalets wh* fastfdrmaga, imegri.e, kan 
f.s.organets skjuvningskxaft och de.amineringskraft vid losgOrande frir, en kardborre 
matas enligt fbljande. 



10 



I besknvnmgen av provrungama be Kc knas de undersold kardborresystemens hon- 
och har,delar 6 gI ede.ar resp. hakdelar, oberoende av om de som j c„ norma.. 
kardbo.resys.em uppvisar figtor och hakar elle, om de ej u PP vi s . r , ex oglor sasom 
fbreliggande fiberduk med fastyta. 



15 

Prov med foljande blandningar har utfbrts. 



PARAMETRAR 


Prov 1, 08-370 


1 Prov 2, 08-378 


Prov 3, 08-379 


Bindeflbrer % 
Leverantor 


15 %4 dn bico 
UNITIKA 


20 % 2 dn bico 
HOECHST 


20 % 2 dn bico 
HOECHST 


Typ 


Melty 4080 


Trevira T 254 


Trevira T 254 


Funktionclla fibrer 
Leverantor 


50 % 3 dn 
HOECHST 


40 % 3 dn 
HOECHST 


40 % 6dn conj. hollow 
NAN YA 


Typ 


Trevira T 290 


Trevira T 290 




Funktionclla fibrer 

Leverantor 

Typ 


35 % 1,5 dn 
HOECHST 
Trevira T 290 


40 % 3 dn spiral 

RHONE-POULENC 
Tergal X443 


40 % 3 dn spiral 

RHONE-POULENC 
Tergal X403 



10 



20 
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Tergal X443 och Tergal X403 ar bikomponentfibrer av sida-vid-sida-typ som 
spiraliseras vid uppvamuung. De tva komponenterna utgores av tva polyestertyper 
med olxka smaltpunJct. NAN YA ar en fard.gspirahserad fiber, lAaledes av 
bikoxnponentpolyester av sida-vid-sidatyp. Bmdefibrema ar alia av typen med karna 
5 av polyester och holje av sampolyestcr. 

I Prov 1 anvandes saledes tvi krusade poly esterfl brer med olika grovlek. I Prov 2 
anvandes en krusad polyesterfiber i blandning med en bikomponentfiber som 
spiraliseras vid upphettmng. I Prov 3 anvandes en fardigspiraliserad polyester* ber i 
blandmng med en bikomponentfiber som spiraliseras vid upphettning. I a»a proverna 
anv^des en mkomponentfiber av typen med hogtemperatursmaltande karna och 
lagtemperatursmaltande holje som bindefiber. Uppvarmningen av matenalet sker 
tills bindefibems holje smalt, men avbrytes innan kaman smaller. 

15 Bes knvmng 

EKL, oglematenal Standard, snckat polyestertyg belagt med poly- 

propen, ytvikt 90 g/m 2 (PET 47,5, pp 42,5 g/m 2 ) 
Slatkalandrerad, langa smaltfibrer 
08-378, grov. fib ,„ Sid.-vid-sifc-fibrer. S om kr^pcr och sp.ralisen* 

in-line 

Sida-vid-sida-fibrer, som krympcr och spiraliseras 
in-line 



08-3 70K 



08-379, finafibrer 



25 



BESTAMNTNG AV SKJUYNPNGSKRAFTEN HOS ETT KARDBORRES YSTEM 
Princig 

Hakmaterialet och oglematenaiet sammanfogas pa ett kontrollerat salt. 
Skjuvrungskraften mats sedan med en dragprovare. 
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Provhererining 

■ Valj provkombination enligt Fig. 1. MD betecknar maskirtriktning och CD 
betecknar tvarnktning. 

■ Stansa ut ogleprovema, 50 x 60 mm och markera med penna enligt Fig 2A, B. I 
5 Fig. 2 A visas en mile oglematerial 1 och i Fig. 2B en nille hakmaterial 2. 

■ Klipp/skax ut hakprovema, 25 x 80 mm, och markera med stjama respektive pil 
for art visa respektive riktning pa provet. 

■ Gor en markering 30 mm in fran kanten pa hakprovet enligt Fig. 3A. 
I I forsta hand skaJJ CD-riktningarna testas. 

10 

Utfbrande 

■ Placera forsiktigt hakprovet 2 over ogleprovet 1. Kontaktytan skall vara 
30 x 25 mm. Se Fig. 3A. 

Placera hak- 2 och ogleprovet 1 i rullapparatcn och lat tryckrullen 3 rulla fram och 
15 tillbaka en gang (1 cykel), se Fig. 4. 

■ Placera hela provet i dragproven 4 med hakmaterialet 2 i den ovrc klamman 5 och 
dglematerialet 1 i den nedre klamman 6 sasom visas pa Fig. 5. Dragning sker sa 
som visas med pilen F. 

■ Utfbr testet tills materialen ar helt "delaminerade" 



20 



max 

25 1 



Berakninear och angivande av resultat 

T ™** = Skjuvningskraften, N/cra 2 

Fm " = Den hogsta kraften detekterad under "delamineringen", N 

~ Langden av kontaktytan, ram 

b = Bredden av kontaktytan, mm 

Trw = F max x 100 

1 xb 



30 



NR. 
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BESTAMNING av delamineringskraften hos ett 

KARDBORRESYSTEM 
Princip 

5 Hakmaterialet och oglematerialet sammanfbga, pa ett kontrollerat satt 

Delamineringskraften mats sedan, med material* i 90° med en dragprovare. 

Provbcrednin g 

■ Valj provkombination enliet Fip 1 

■ Stansa ut 6gJeproverna 1 , 50 x 60 mm, och markera med penna enligt Fig. 2A. 

■ Klipp/skar ut hakproverna 2, 25 x 80 mm, och markera med stjama respektive piJ 
for an visa respektive riktning pa provet enligt Fig 2B 

■ Gbr en markering 30 mm fran kanten pa hakprovet 2 - se Fig 3B. 
I forsta hand skall CD riktningarna testas. 



10 



15 



Utforande 



■ Placera en sa stor tejpbit 7 over hakprovet 2 att en yta pa 25 x 30 mm lamnas fh 

■ Placera hakprovet 2 over ogleprovet 1. Lamna 10 mm av ogleremsan for 
20 fastsattning i klamman, se Fig. 3B. 

■ Placera hak- 2 + ogleprovet 1 i rullapparaten och lat tryckmllen 3 rulla fram och 
tillbaka 1 gang (1 cykel) - se Fig. 4. Bdrja ruUa i riktningen bilden visar. 

■ For att skapa en definierad skjuvningskraft, placeras den utskjutande delen av 
oglematerialet 1 i en klamma 8 och den utskjutande delen av hakmatenalet 2 i en 

25 klamma 9 med en 1 kg vikt. 

■ Lat vikten hanga fritt i 10 sekunder, se Fig. 6. 

■ Placera provet i dragprovaren 4 med hakdelen 2 i den ovre kJamman 5 och 
dglcdelen i i den nedre kJamman 6. 

■ Uttor testet med de tva materialen i 1 80° oppningsvinkel - se F,g 7. 
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■ Om sa onskas kan dclamineringskraften vid upprepad oppning och stangning 
bestammas. Detta kan endast utfbras om ingen deformation av materialet uppstar 
under test. 

Beraknin p och angivande av resultat 

Metoden mater de hogsta toppama (max 20) under testet 

F max N/25mm = Den hogsta toppen under test 

F mcd N/25mm - medelvardet av alia toppama under testet 



Vid de beskrivna provningama bor skjuvkraften for oglematerialct ligga mcllan 40 
och 100 N/7,5 cm 2 och delamineringskraften mellan 2 och 5 N/25 nun 
(medelbelastning) resp. mellan 3 och 8 N/25 mm (toppbelastning). Alltfor hoga 
varden innebar att det ar svart att lossa hak- och ogledelen fran varandra utan an 
dessa rivs sdnder eller nagondera delen lossnar fran underlagct, medan alltfor laga 
varden medfbr en otillracklig fastfbrmaga Sasom framgar av det fdljandc uppvisar 
foreliggande material de onskade egenskapema och 6vertra£far i flera fall 
referensmaterialet EKL. 



Resultaten visas i foljande tabell 2: 
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NR . 1 94 
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Pa Fig 8 visas schemariskt en bloja dar fastmatenalet enligt uppfinning kan 
anvandas. BJfljan omfattar ett absorberande skikt anordnat mcllan ett 
vatskegenomslappligt inre skiltt avsett att vara vant mot en anvandare och ett 
vatsketatt yttre skikt avsett att vara vant fran anvandaren. Blojan har vasemligen 
5 rektangular form och avgransas av tvi korts.dor 10, 1 1 och tva lar.gs.dor 12 13 Tva 
te JP b.tar med hakmateria] 2 ar fastsatta pa blojans utsida, vid ena kortanden 10 sa att 
en fh del av vardera tejpbiten bildar en forlangning av kortsidan, varvid 
hakmaterialet ax riktat at samma hall som insidan pa blojan. Pa blojans utsida vid 
andra kortanden 1 1 ar i vardera hornet en b,t oglematerial 1 enligt uppfinningen 
10 fastsatt. Da blojan anbringas pa en anvandare bojs dess mittparti runt grenen och 

kortsidoma 10, 1 1 kommer att ligga rum anvandarens midja. Bl6 jan fastes genom att 
tejpb.tarna med hakmaterial 2 appliceras pa bitama av oglematerial 1. Det ar aven 
mOjligt att i stallet ft* tva bitar oglematerial , vardera h6rnet pa konsidan 1 1 anvanda 
en remsa av detta material lang S hela kortsidan. Detta visas som en streckad linje pa 
15 Fig 8. y 



20 



25 



30 



Fiberduken enligt uppfinningen kan aven anvandas i den typ av bloja eller 
inkonrinensskydd som beskrives i tex US-A-5 549 593. Denna typ visas pa F,g 9 
och 10 och omfattar en absorptionsdcl 14, den faktiska blojan, som ar utbytbar och 
sattes fast pa ett bake 15 runt anvandarens midja. Absorptionsdelen 14 omfattar ett 
absorberande skikt anordnat mellan en vatskegenomslappligt inre skikt avsett att 
vara vant mot en anvandare och ett vatsketatt yttre skikt avsett att vara vant fran 
anvandaren. Tva band av hakmaterial 2 ar anordnade langs vardera kortsidan 10 1 1 
pi absorptionsdelen 14, pa dess utsida. Pa baltets 15 insida ar en fiberduk 1 med 
fastyta enhgt uppfinningen anordnad som oglematerial. Kortandama 10, 1 1 pa 
absorptionsdelen 14 kan foras in under baltet, varvad hakmaterialet 2 utefter dess 
ytterkanter samverkar med oglematenalet 1 pa baltets 15 insida for att halla fast 
blojan pa anvandaren. Altemafvt ar det mojligt att utnyttja oglematerial . pa 
absorptionsdelen 14 och hakmaterial 2 pa baltet 15. En annan variant ar att ha en 
fastyta (antingen han- eller hondel) pa baltets 15 utsida, varvid pa 
absorprionskroppen 14 banden med hak- resp. oglematenal anordnas pa insidan, dvs 
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den sida som skall vara v&nd mot anvandaren. Den del av kardborresystemet som &r 
anordnad pi baltet 1 5 kan antingen vara ett sammanhangande band sasom visas pa 
Fig. 10 eller uppdelat pa flera mindra bitar. 



Ovanstaende anvSndningar utgor cndast exempel och Hi ej avscdda for begrSnsning 
av uppfinningen. Foreliggande fastorgan kan anv&ndas i alia sammanhang dfir ett 
kardborresystem med ban- och hondel anv&ndes. 
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av ett 



1. Fiberduk med fastyta for handelen i ett kardborresystem, vilken bestir ; 

kardat och nalat flor av funktionella fibrer och bindefibrer, dar de funktionella 
fibrerna utgSres av termoplatiska polymerfibrer och dar duken ar bunder, genom 
delvis smaltning av bindefibrerna. 



av 



2. Fiberduk enligt kravet 1, kannetecknad av att de funktionella fibrerna utgores 
en ellcr flera typer av polyesterfibrer och/eUer polypropcnfibrer. 

3. Fiberduk enligt krav 2, kannetecknad av att rvi typer av funktionella 
polyesterfibrer med olika grovlek ingar i duken. 

4. Fiberduk enligt nagot av kraven 1-3, kannetecknad av att de funktionella fibrerna 
omfattar spiraliserade tva- eller flerkomponentfibrer av sida-vid-sida-typ. 

5. Fiberduk enligt krav 4, kannetecknad av att de funktionella fibrerna omfattar 
bade krusade polyesterfibrer och spiraliserade fibrer. 

6. Fiberduk enligt nagot av kraven 1-5, kannetecknad av an den innehaller 10-25 
vikt-% bindefibrer och 75-90 vikt-% funktionella fibrer. 

7. Fiberduk enligt nagot av kraven 1-6, kannetecknad av att de funktionella fibrerna 
till 40-60 vikt-% utgores av spiraliserade fibrer. 

8. Fiberduk enligt nagot av kraven 1-7, kannetecknad av att bindefibrerna utgores 
av tvakomponentfibrer med en karna och ett holje, dar den yttre holjekomponenten 
har lagre smaltpunkt an den inre kfirnkomponenten. 
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9. Ftirfarande for franistallning av en flberduk med fastyta enligt krav 1, 
kannetecknat av att ett flor kardas av en blandning av bindefibrer och funktionella 
fibrer, an floret n&las ftir astadkommande av en tatt material med stniktur lamplig for 
an handelen i ett kardboirel&s skall fasta darvid och att det n&lade floret uppvarmes 
for delvis smaltning av bindefibrerna. 

10 Forfarande enligt krav 9, kannetecknat av att det nalade och uppvarmda floret 
slatkalandreras sa an dess ena yta blir slat. 

11. F&rfarande enligt krav 9 eller 10, kannetecknat av att bindefibrerna utgores av 
tvakomponenrfibrer med karna och hftlje, dar holjet har lagre smallpunkt, och att det 
nalade floret upphettas sa att bindefibrcrnas holje sm&lter, men karnan fbrblir fast. 

12. Absorberande alster (14), sasom bloja eller inkontinensskydd, vilket omfattar ett 
vasentligen vatskeogenomtr&ngligt yttve skikt och ett kardborresysiem med hondel 
och handel ffcsta vid detta skikt f6r an samverka och halla alstret p;i plats p& en 
anvandare, kannetecknat av art hondelen (1) i systemet utgores av en flberduk 
enligt nagot av kraven 1-7 

13 Alster enligt krav 12, kannetecknat av att det omfattar en absoiptionskropp 
innesluten mellan ett vatskegenomslappligt inre skikt avsett att vara vant mot 
anvandaren och det vasentligen vatskeogenomtrangliga yttrc skiktet avsett att vara 
vant fran anvandaren och avgransas av tva kortsidor (10, 11) och iva langsidor (12, 
1 3), varvid tva flikai* med handelen (2) till kardborresystemet ar fasia pa det yttre 
skiktet vid vardera langsidan ( 12, 13), nara den ena kortsidan (10), sa att de bildar en 
forlangning av kortsidan, med handelen i samma riktning som det <nre skiktet, och 
att hondelen (1) ar anordnad pa det yttre skiktet, vid andra kortsidan (11). 



14 Alster enligt krav 13 : kannetecknat av att hondelen (1) ar anordnad som en bit i 
vardera hornet av den andra kortsidan (11). 



15:12 PLAINS + PRU A NR. 194 CIS 

8 59887300 

Ink. L Patent- och rejj.vertet 
15 1998 -11- 1 9 

Huvudfaxon Kqssgo 

15. Alster enligt krav 13, kannetecknat av an hondelen (1) utgores av en remsa som 
strackcr sig utefter vasentligen hela den andra kortsidan (11). 

5 16. Alster enligt krav 13, kannetecknat av att det omfattar tva delar, ett balte (15) 
avsett att fistas runt raidjan pa en anvandare och en absorptionsdel (14), som vid 
anv&ndning fastes vid baltct genom samverkande han- resp. hondelar (1, 2) i 
kardborresystemet och som omfattar en absorptionskropp innesluten mellan ett 
) vatskcgenomslappligt inre skikt avsett att vara vant mot anvandaren och det 

10 vasentligen vatskeogenomtrftngliga yttre skiktet avsett att vara vBnt fran anvandaren 
och avgransas av tvk kortsidor (10, 11) och tva langsidor (12, 13), varvid de 
samverkande delarna (1, 2) ar anordnade langs absorptionskroppens kortsidor (10, 
11) resp. pa baltet(15). 

15 17. Alster enligt krav 16, kannetecknat av att hondelen (1) ar anordnad pa baltets 
(15) insida och handelen (2) Sr anordnad pk absorptionskroppens (14) utsida. 



1 8. Alster enligt krav 16, kannetecknat av att handelen (2) ftr anordnad pa baltets 
(15) insida och hondelen (1) ar anordnad p& absorptionskroppens (14) utsida. 

20 

19. Alster enligt krav 16, kSnnetecknat av att handelen (2) ar anordnad pa baltets 
(15) utsida och hondelen (1) ar anordnad pa absorptionskroppens (14) insida. 

20. Alster enligt krav 16, kannetecknat av att hondelen (1) Sr anordnad pa baltets 
25 (15) utsida och handelen (2) Hi anordnad pa absorptionskroppens (14) insida. 
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Fiberduk (1) med ftsryta for handelen (2) i en kardboTresystcm, vilken bestar av ett 
kardat och nalat flor av funkrionella fibrer och bindefibrer, dar de funktionella 
5 fibrerna utgfires av termoplatiska polymerfibrer och dar fiberduken ar bunden genom 
delvis smalming av bindefibrema. 

Fdrfarande for framstallning av en sadan fiberduk (1) genom alt en flor kardas av en 
blandning av bindefibrer och funktioneiia fibrer, floret nilas for astadkommande av 
1 0 ett tatt material med struktur lamplig for att handelen i ett kardborresy stem skall 
fasta darvid och det natade floret uppvarmes for delvis smaltning av bindefibrema. 

Absorberande alster (14), sasom en bloja, med en absorptionskropp innesluten 
meUan ett yttre och ett hire skikt och omfattande ett kardborresystem for att fasta 
1 5 alstret pa en anvandare, varvid hondelen ( 1) i systemet utgores av en fiberduk enligt 
uppfinningen. 
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